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© Faitenbaig sus elastischem Material zur Abdeckunc von Geienksr, 

@ Dife Eriincunc be^ieh; sich eu; einen Fekenbalg a us 
eiasiischem Materia; zvr Abdeckuno eines mii SchmieTmi-s! 
suscefuliien Gelenkraumes von Gelenken. insbesondere von 
crehenc umlaufenc'en Gelenken mi; starker 3euoung. Dsr 
Errinbunc iieg- die Aufgabe luorunc'e, die ScheuerwTrkung 
iriToioe starker Seucung bei den bisher verwendeten Falter** 
baipen bebeuienc herabzuseuen. ohne da& an der Ken- 
s;ruk:ion der Falienbaige Veranderungen ncrwenbig werden. 
Erilnoungscerr.aS wire die Aufgabe dadurch geiosi. baG die 
'twere Oberriache der bei starker 3eugu.n 3 sich b'eruhren- 
den 5a!cenfal-.en eine. reibjncsmincsrnds Beschichtunc 
aur.veisen. Die Beschichiung besieh: aus Poly-alphe-Olsf in"- 
e", insbesondere sus ?o:y. alpha- Oiefinolen ode: Poiv-a!cha- 
Olsfinwachsen. 
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" ■* Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf einen Faltenbalg aus 
clasiischern Material zur Abdeckung eines mil Schmier- 
mine! ausgefulhen Gelenkraumcs eines Gelenks, insbe- 5 
sondere eines drehend umlaufendcn Gelenks mit star- 
ker Beugung, bei dem die auBere Oberflacbe der bei 
starker Beugung sich beruhrenden Baigenfaiten eine 
Beschichtung aufweist. 

Fahenbalge haben in der Rege) die Aufgabe, Gelenk- J0 
„ raumc abzudecken und carnit den Austria von Schmier- . 
izii und dem Eintrii: von Schmutz zu verhindern. Ein 
haufiger Anwendungsfal! sind drehend urnlaufende Ge- 
lenke irn Bereich von Fahrzeugantriebsstrangen. Dabei 
umschiieBen die beiden abscblieBenden Bunds eine , 5 
Weile cinerseiis und das Gelenk andererseits. wobei der 
geienkscitige 3unc gewohnlich cinen groBeren Durch- 
messer besitzt als der wellenseitige Bund. 

Bei groBen Beugewinkein der Gelenke werden die 
3a!genralien der sich mhbeugenden Fakenbalge beson- 2 o 
ders stark vcrformt, wobei sich ihre auBeren Oberfla- 
chen beruhren. Komm: es hierbei zu Reiati vbewegun- 
gen der ObsrflSchen, werden diese durch die dann auf- 
i retenden R zibunpkrzhz bearoprueht. So ist es nicht zu 
vermeiden, daB, insbesondere bei hinzutretender Ver- 25 
schmutzung, durch die Scheuenvirkung an den auBeren 
Obenlachen der Baigenfaiten mit der Zeit Material ab- 
gctragen wird und dadurch die Lebenscaucr des gesam- 
ten Falienbalges herabgesetz: wird. Diese Scheuenvir- 
kung tritt insbesondere irn Bereich der in Langserstrek- 30 
kung in der Mitre des Falienbalges befindlichen Baigen- 
faiten auf. 

in der DE35 41 393 Ci wird ein Faltenbalg vorge- 
schiagen, der inr Bereich der starken Scheuenvirkung 
i.iindestcns eine Balgenfalie aufweisc, deren Durchmes- 35 
ser geringer isr als der Durchmesser der beiden benaeh- 
banen Baigenfaiten, so^daB die Scheuenvirkung durch 
Herabsctzung bzw. durch Verminderung der sich be- 
ruhrenden Hachen geringer sein kann. Ailerdings kann 
eine beruhrungsiose Sreliung bei starker Beugung nicht < 0 
erreiCiV^werden. Es werden auch hier, wenn auch nicht 
so groBpSchig, Hachen aneinander schcuern. Ein weke- 
rer Nachtei! is:, daB bei den beschriebenen Balgenfaken 
geringercn Durchmessers eine besoncers groBe mecha- 
nische Beiastung der Saigenfake an der der starken A5 
Beugung gegenuberiiegenden Seite enistehen kann, die 
ourcn das erzwungene Auseinanderziehen der Baigen- 
fake mit dem geringeren Durchmesser verursachi wird. 
H-nzu kornmt, daB die Herstellung komplizierter und 
aurwendiger is:, als bei den bekannien Fakenbaigen und 50 
der Einsatz dieser Fakenbalge nich: so universe]] sein 
kann. 

Aus der JP 6! -256C24 (A) is: ein Faltenbalg der ein- 
gangs genannien Art bekanni. bei dem die Beschicntuns 
cem .iweck der Reduzierung des Abriebs, der Verbesse- 55 
rung der Ozonwiderstandsfahigkei: unc der Verbesse - 
rung des Schwingungsverhakens bei'hoher DrehzanJ 
diem. Zum Aufbringen dieser Beschichtung wird am 
rakenbalg zunachst eine Primer-Behandiune durchge- 
Junn, bei der ein Kieberauftrag erfolgt oder ein 'Halo- eo 
genisierungsprozeB ablauft AnschlieBeno wire die ei- 
gentiiche 3eschichiung aufgetragen, die aus einem 
Zwei-Komponenien-MazeriaT besTeh*^ das eine ?oiy- 
ssiersektion unc eine Po!yethersek:ion umfaBi £5 wire 
gehend gemach;, daG hicrdurch die Dauerbieseermu- £5 
oung nich; vorzekig auftreten soil Die Reibungseigen- 
scnaften der Oberilacht ais solche werden nicht beein- 
fluBu 
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Der Ernndung liegt deshalb die Aufgabe zu^njnde 
eine Beschichtung bereiizustellen, die die Scheuenvir- 
kung Dei Fakenbalgen bedeuiend herabsetz: und -die 
cinfacn aufzutragen is*u 

trfindungsgcmaB wird die Aufgabe dadurch geJbsi, 
oaB aie^eschichiung aus Poly-alpha-Olennen besteht. 
Ungeacmet einer unveranden stattfindenden BerOh- 
rung der Baigenfaiten bei starker Beugung wird hier- 
ouren cas gesteckie Ziei erreichi. Hierbei kann in vor- 
leilna-ter \Ve;se aui eine geandene Formgebung v e r. 
zjcntc: werden. Die trfindung ist auf alle bekannien 
ranenoalge anwendbar. Das Material fur die Beschich- 
:ung >si unter Berucksichxigung des Fahenbalg^verk- 
stones so ausgewahlt, daB es giinstig aufgeiragen we- 
oen kann, gut haftet und die gewunschte Minderunc d*r 
Reioung Dewirkt 0 w 

E-'indungsgernaB besteht die Beschichtung aus Pol-- 
alpna-Olennen. In einer ersten Variante kann es sich 
cabei urn Poly-alpha-Olennfiie handein. in einer weite- 
ren er;:ndungsgemaBen Variante kann die Beschichtuns 
aucn aus Poiy-alpha-Oiefinwachsen bestehen. 

Poly-alpha-Olefine sind Poiymerisationsorodukte von 
sogenannten ajpha-Qlefinen' v» e Ethyleri, Propyien und 
Butyjen. Aus .dieser Gruppe werden insbesondere die 
olaj-tigen 'Frakiionen eingesetzt. Das Aufiragen . der 
.oly-aipha-Olefinole enolgt bevorzugt durch Spruhe^ 
uaaurch laBt sich die Beschichtung Drakiisch an jedVr" 
* lacne aes Falienbalges durchfuhren. Die Dicke der Be- 
schichtung ist in weiten Grenzen variierbar. Unter Ge- 
sjchtspunkten des Umweltschutzes mussen vorteilhaf- 
tc.^eise keine Losungsmiuel venvende: werden. S^e 
konnen jedoch zur Verbesserung der Verarbeitungsei- 
genschaften des zu verspruhenden Oles durchaus zu- 
saiziich eingesetzt werden. 

^ Beirn Aufiragen von Poly-alDha-Olefinwachsen mh 
aem Spruhvenahren ist allerdings ein L6sungsmittel e- 
lorderlich. Ais Losungsmittel kommen in Frage Terpe- 
ne, Azeion oder Aikohigemische. Das Aufiragen der 
Bescrjichtung kann ohne weiteres auch mit anderen 
ve:ianren eaolgen, als uber die Erzeueung einer Aero- 
soipnase. Zum Beispiel ist das direkte Aufiragen- von 
Hussigen oder pas:6sen Poly-alpha-Oiefinen mitteis 
Sireichens oder Tauchens mfigiich. Der Auftrae von 
Pojy-aipha-Olefinolen kann zweckmSfiigenveise durch 
V smeoeir. mit Lurt vorgenommen werden. 

Die raJtenbaige, die eine Beschichtung nach der Er- 
nnaung erhalten konnen, bestehen ublichenveise aus 
elastischem Material wie elastomeren una thermoplasti- 
schen Materiaiien. Die Voneile der Erfindung liesen in 
der deutiich hoheren Lebensdauer der Faitenbalge mit 
ernndungsgernaBer Beschichtung. Es treten kein Ab- 
rseo, kerne RiBbiidung und keine bleibenden Ven'or- 
rnungen auf, die durch daraus folgende Uncichtigkeit 
die^runKtion des Gelenks beeintrachtigen. 

us warden Fahenbalge mil einer Beschichtung aus 
Poly-alpha-Olefinol PAO 400 mil Faitenbalgen aus der 
Senenprocuktion ohne Beschichtung vergiichen, wobei 
sich eine mehr als eine ZehnerDotenz hbhere Standzeh 
ergab. 

_ -N'achstehend wird die Erfindung ar.hand eines in der 
-ceicnnung dargesteiiten AusfuhrungsbeisDieies naher 
erlauterL 

ri *; 2ei ^ : ^^en nicht montierten entsoannten Fal- 
tenbaig in Ansichi; 

Fig.a zeig- t einen gebeugten Faltenbalg in Teildar- 
steliung (ohne Bundbereiche) in Ansich:. 

i-i den Figuren sind entsprechenoe EinzeJheitcn mit 
gleichen Ziffern belegL Die Figuren zeigen einen Fai- 



ienbalg wie cr Oblicher^veisc zum Abdecken des Ge- 
Jenkraumes eines Gieichlaufdrehgelenks verwendet 
wire. 

In Fig. 1 1st ein Faltenbalg mil einem ersien groBeren 
Bundbereich 1, einem zweiten Bundbereich 2 und da- 5 
zwischenliegend funf eingezogenen Ringtahen 3 darge- 
siel!u wobei diese Ringfaken jeweils von gegenuberiie- 
genden Oberfiachenieilcn 4, 5 begrenzt werden. Der 
Bund 1 is: zum Jestlegen am einem GelenkauBeniei!. 
der Bund 2 zum resilegen auf einer in ein Gelenkinnen- ;0 
icil eingesieckien Welie vorgesehen. Die Form der Bun- 
de laBt ein Einiegen eines Spannbandes zu. Die Achse 
Ai, 2 sielk die uhereinstimmende Miuelachse Bundbe- 
reiche dar. 

In jig. 2 is 1 umer Wegiassung der Bundbereiche 1, 2 ,5 
der Faltenbalg in verkurzter und gebeugicr Stellung 
cargestelh. Die Miuelachse A) des ersien, nichi darge"- 
stelken Bundbereiches 1 und die Miuelachse A? des 
zwenen. nichi dargestellien Bundbereiches 2 sind zuein- 
ander gebeugi, schne'iden sich im Mittelpunkt M des 20 
nichi dargestellien Gelenks unier einem \Vjnkel a von 
ca. 40°. Auf der AuBenseite sind die RJngfalten 3 im 
wesentiichen noch erkennbar, wahrend sie auf der in- 
nenseite zusammengedruckt sind, so daB gegenuberiie- 
gend_e F\&chzn 4, 5 berii-hTerid'a-neinand'erii"egcn. Bei urn- 25 
Jaufender Drehbewegung enisiehen hierbei aufgrund 
Tder in Achsrichtung unsymmetrischen Form auch Rela- 
"tivbewegungen und Reibung. Es wird vorausgeseizt, 
daB der hier gezeigte Faltenbalg eine erfindungsgema- 
Be Beschichiung aurweisi, die die Reibung reduzTen. 30 

. Patentanspruche 

j. Faltenbalg aus elastischern Material zur Abdeic'- 
kung eines mil Schmiermittel ausgeruilten Gelenk- 35 
raumes eines Gelenks, insbesondece eines drehend 
... umlaufenden Gelenks mil starker Beugung, bei' 
dem die auBere Oberflache der bei starker Beu- 
gung sich beruhrenden Baigenfalten eine Beschich- 
iung aurcveist, dadurch gekennzeichnet, daB die ao 
Beschichiung aus Poly-alpha-Olefinen bestehi.. 

2. Fahenbaig aus elastischern Werkston nach An- 
spruch j, dadurch gekennzeichnei, daB die Be- 
schichrung aus Foly-aipha-Olefinolen bestehu 

3. Fahenbaig aus elastischern Werkston nach An- ^5 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Be- 
schichiung aus Poiy-ajpha-Oiefinwachsen bestehi. 
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